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@ Verfahren zur Hersteliung eines gaserzeugenden Satzes fur einen Airbag 

(5?) Zur Hersteliung eines preisgunstigen Airbags wird ein 
Verfahren zur Hersteliung eines gaserzeugenden Satzes 
vorgeschlagen, der ohne massiven EinschluB durch ein 
Gehause innerhalb von ca. 20 ms einen Airbag aufblast. Zu 
diesem Zweck wird eine Grundmischung auf Azid-Basis mit 
einer Anzundmischung verklebt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Her- 
stellung eines gaserzeugenden Satzes fur einen Airbag 
nach dem Oberbegrif f des Anspruches 1 . 5 

Eine Gaserzeugungs-Einrichtung zur Erzeugung von 
Sticksioff zum Aufblasen eines Airbags ist aus der DE 
37 27 822 Al bekannt Diese Gaserzeugungs-Einrich- 
tung enthalt in einem perforierten Metallgehause ange- 
ordnete feste Korper aus einem Material auf Azid-Basis, 10 
wobei die Korper mit einem die Ziindung verbessern- 
den Uberzug versehen sind Das Metallgehause ist die 
Voraussetzung dafur, daB die Korper vollstandig ab- 
brennen, urn innerhalb von ca. 20 bis 40 ms den Airbag 
aufzublasen. Weiterhin enthalten die Korper noch Gra- 15 
phitfasern, wodurch die Festigkeit der Korper verbes- 
sert wird, ebenfalls das beim Vcrbrennen entstehende 
Sinter zur Filterung der Verbrennungsprodukte ver- 
starkt wird und wodurch die Verbrennungsgeschwin- 
digkeit des Korpers wesentlich gesteigert wird. Derarti- 20 
ge Korper. erfordern einen hohen Fertigungsaufwand, 
da eine bestimmte geometrische Form mit Durchgangs- 
bohrungen notwendig ist und auBerdem verteuert sich 
die Hersiellung durch den Anteil von Graphitfasern in- 
nerhalb des Gefiiges des Korpers. 25 

Der Erfindung liegi die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines gaserzeugenden Satzes fur 
einen Airbag anzugeben, der einen kostengunstigen 
Gasgenerator eines Airbags ermoglicht, wobei der Satz 
sowohl in dunner Schicht als Folie ais auch in verpreBter 30 
Form laborierbar ist. 

Die Aufgabe ist entsprechend den kennzeichnenden 
Merkmalen des Patentanspruch 1 geldst 

ErfindungsgemaB ist der Satz in einem Airbag sowohl 
in loser granulierter Form als auch in dunner Schicht, als 35 
auch in verpreBter Form einsetzbar und brennt ohne 
Verdammung durch ein massives Gehause schnell und 
zuverlassig ab, urn innerhalb von ca. 20 ms den Airbag 
aufzublasen. Die Verbrennungsgase sind nicht giftig. 

Wesentlich ist, daB in den Partikeln der Grundmi- 40 
schung durch das Entziehen des Losungsmittels Hohl- 
raume und Einbuchtungen, also eine wesentliche Ver- 
groBerung der Oberflache entsteht, die fur den Anzund- 
vorgang und fur die schnelle Verbrennung forderlich ist. 

Eine weitere VergroBerung der Oberflache dieser 45 
Partikel erfolgt durch die beim Granulieren aufgrund 
der Scherbelastung entstehenden Risse. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen angegeben. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist nachfol- 50 
gend beschrieben. 

Eine gaserzeugende Grundmischung, bestehend aus 
34% Kaliumnitrat < 80 urn und 66% Natriumazid < 
80 urn, wird durch trockenes Mischen in einer Mischma- 
schine hergestellt. Dieser Satz wird durch Zugabe von 55 
NC-Lack angeteigt und durch ein Sieb mit einer Ma- 
schenweite von 500 \im granuliert. Die Konzentration 
des NC-Lackes ist so beschaffen, daB bei ausreichender 
Durchfeuchtung des Satzes ein Feststoffanteil von be- 
vorzugt 2% NC, bezogen auf den trockenen Satz, ent- 60 
steht Der Gehalt an Bindemittel kann sich von von 
1 -10%erstrecken. 

Nach erfolgter Granulation, Trocknung und eventu- 
ellen Absieben eines Feinstkornanteils ist der Satz zur 
Weiterverarbeitung bereit. 65 

Dazu wird eine Anzundmischung, entweder beste- 
hend aus Bor (amorph) 28% t Kaliumnitrat 67% < 
80 \im und Nitrocellulose 5% oder bestehend aus Kali- 


877 Al 

2 

umperchlorat 47,5% < 80 ^m.Titanmetallpulver 47,5% 
und Nitrocellulose 5% durch Mischen hergestellt Diese 
trockene Mischung wird mittels eines Losungsmittels, 
z. B. Aceton oder Ethylacetat, angeteigt und zu einer 
KorngroBe < 300 granuliert Nach dem Trocknen 
ist die Anzundmischung zur Weiterverarbeitung bereit 
2-10%, bevorzugt 5% der Anzundmischung werden 
mit 95% granuliertem Gassatz trocken vermischt An- 
schlieBend wird zum trockenen Gernisch eine niedervis- 
kose, gut benetzende Mischung aus einem NC-losen- 
dem, leicht fluchtigem Losungsmittel und aus einem 
NC-nichtlosendem, leicht fluchtigem Losungsmittel zu- 
gegeben, z. B. eine Mischung aus 15% Aceton und 85% 
Diethylether (5/95 bis 50/50). Dadurch werden die Parti- 
kel des gaserzeugenden Satzes und der Anzundmi- 
schung an ihrer Oberflache leicht angelost und verkle- 
ben so miteinander, so daB die gegenuber der Anzund- 
mischung groBeren Partikel der gaserzeugenden Masse 
an ihren freien Oberflachen mit einer Schicht aus An- 
zundmischung belegt werden. 
Dies ist ein wesentlicherGedanke der Erfindung. 
Nach Zugabe des Ldsungsmittelgemisches wird unter 
standigem Mischen des Satzes das Losungsmittel bis zur 
Trockene ausgetrieben. 

Der so entstandene, mit Anzundmischung belegte, 
gaserzeugende Satz kann in dieser granulierten Form 
entweder in die entsprechenden Behaltnisse laboriert 
oder zu Tabletten verpreBt werden. Er laBt sich sehr 
leicht ztinden und brennt sehr leicht ab. 
Die Zusammenfassung ist ein Teil der Beschreibung. 

Patentansprtiche 

1. Verfahren zur Herstellung eines gaserzeugenden 
Satzes fur einen Airbag auf Azid-Basis, gekenn- 
zeichnet durch folgende Bestandteile und Verfah- 
rensschritte fur eine gaserzeugende Grundmi- 
schung: 

— Trockenes Mischen von Nitrat oder einer 
Mischung aus Nitrat und Perchlorat 
20-60Gew.-%, KorngroBe < 80 urn Azid 
40 - 80 Gew.-%, KorngroBe < 80 \im 

- Anteigen der Mischung durch Zugabe eines 
beim Trocknen leicht fluchtigen Bindemittels, 

— Granulieren zu einem Kom 

— Trocknen der Mischung und eventuelles 
Absieben eines Feinstkornanteiles, Vermi- 
schung von Grundmischung und einer An- 
zundmischung; die schneller brennt als die gas- 
erzeugende Grundmischung: 

- Vermischen von Grundmischung 80-98 
Gew-% mit der Anzundmischung 
2-20Gew.-% 

- Beschichten der Partikel der Grundmi- 
schung mit der Anzundmischung. 

2. Mischung fur das Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB 10-40 Gew.-% Per- 
chlorat und 60-90Gew.-% Nitrat eingesetzt wer- 
den. 

3. Satzkomponenten far das Verfahren nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB Kaliumni- 
trat, Natriumnitrat oder Arnmoniumnitrat oder ei- 
ne Mischung der beiden erstgenannten mit Arnmo- 
niumnitrat verwendet werden. 

4. Satzkomponenten fur das Verfahren nach An- 
spruch I, dadurch gekennzeichnet, daB die Anzund- 
mischung aus amorphem Bor 28 Gew.-%, Kalium- 
nitrat 67 Gew.-%, KorngroBe < 80 urn und Binde- 
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mittel 5 Gew.-% besteht 

5. Satzkomponenten fur das Verfahren nach An- 
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daG die Anzund- 
mischung aus Perchlorat 35 — 65Gew.-%, Zirkon. 
Titan, Aluminium, Magnesium oder einer Mischung 
dcrselben 65-35Gew.-% und Bindemitteln 
2-!0Gew.-% besteht. 
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